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(54) Titre : COMPOSITIONS COSMETIQUES TRANSPARENTES OU TRANSLUCIDES COLOREES PAR DES PIGMENTS 

(57) Abstract: The invention concerns coloured transparent or translucent cosmetic compositions exhibiting a turbidity less than 800 
I**"* NTU and containing, in a transparent or translucent base, an amount less than 0.5 wt. %, relative to the final cosmetic composition, 
of at least a coloured pigment, insoluble in the cosmetic base, having a particle size more than 100 nm. 

fN 

(57) Abrege : L' invention concerne des compositions cosmitiques transparentes ou translucides colordcs pr£sentant une turbidity 
inferieurc a 800 NTU et contenant, dans une base cosmdtique transparente ou translucide, unc quantity infdrieure a 0,5 % en poids, 
rapportee a la composition cosm&ique finale, d'au moins un pigment colore^ insoluble dans la base cosm^tique, ayant une taille 
moyenne dc particules supdricure a 100 nm. 
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Compositions cosmetiques transparentes ou translucides 
colorSes par des pigments 

La presente invention conceme des compositions cosm&iques 
5 transparentes ou translucides colorees par des pigments. 

La coloration de compositions cosm6tiques transparentes ou 
translucides est habituellement obtenue par des colorants solubles dans le 
support cosmdtique qui presentent l'avantage de ne pas diffuser la lumiere et 

10 de preserver ainsi les propri6tes de transparence des compositions les 
contenant Le brevet US 3 148 125 d6crit des rouges k levres transparents 
colons par des colorants, 

. Cependant, le nombre de colorants, et notamment de colorants 
liposolubles, dont I'utilisation en cosm&ique est autorisee par les differentes 

15 legislations nationales est tres limits. La gamme de couleurs que Ton peut 
esp^rer obtenir pour des compositions en particulier lipophiles anhydres 
destinies k £tre appliquees sur tous les endroits du visage ou du corps est de ce 
fait fortement limitde. 

20 Une autre approche pour colorer des compositions cosmetiques 

transparentes a 6t6 I'utilisation de pigments ayant des dimensions nettement 
inf6rieures aux longueurs d'onde de la lumifcre visible, c'est-si-dire inferieures k 
200 nm (soit la plus faible longueur d f onde du spectre visible (400 nm) divisee 
par 2) ou mieux inferieures k 100 nm. Les brevets JP 0 220 7014 et EP 79 612 

25 dScrivent des compositions cosmetiques transparentes contenant des pigments 
de tr&s petite taille allant jusqu'a 300 A. Ces nanopigments, parmi lesquels on 
peut citer les oxydes de fer bruns et noirs et les dioxydes de titane blancs, sont 
cependant Sgalement en nombre tr&s limit6 et ne permettent pas Tobtention 
d'une large gamme de couleurs. 

30 Par ailleurs, la mise en oeuvre de ces pigments necessite un broyage 

trbs poussd et la stability des compositions au cours du temps s'avdre souvent 
insatisfaisante. 
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II existe par consequent toujours un besom d'une methode de 
coloration de compositions cosmetiques transparentes ou translucides par des 
agents colorants physiologiquement acceptables permettant l'obtention d'une 
large gamme de couleurs, tout en maintenant la transparence du support. 

5 

La demanderesse a decouvert de maniere surprenante qu'il etait 
possible d'obtenir des compositions cosmetiques translucides ou transparentes 
color6es en incorporant dans des supports cosmetiques transparents ou 
translucides une tres faible fraction de pigments ayant des dimensions 
10 superieures k celles des nanopigments utilises dans la technique. 

La pr6sente invention a par consequent pour objet des compositions 
cosmetiques transparentes ou translucides colorees pr6sentant une turbidite 
inferieure k 800 NTU et contenant, dans une base cosmetique transparente ou 
translucide, une quantity inferieure a 0,03 % en poids, rapportee a la 
15 composition cosmetique finale, d'au moins un pigment colore, insoluble dans 
la base cosmetique, ayant une taille moyenne de particules superieure k 
100 nm. 

Les pigments colores utilisables selon la presente invention pour la 
20 coloration des compositions transparentes ou translucides sont choisis parmi la 
tres grande variete de pigments colores mineraux, organiques ou composites 
utilises habituellement dans le domaine cosmetique. 

On peut citer a titre d'exemples de pigments mineraux les oxydes de 
fer, l'oxyde de chrome, Thydrate de chrome, les outremers (pdlysulfures 
25 d'aluminosilicates), le bleu de cobalt, le bleu de Prusse (ferrocyanure ferrique), 
le violet de manganese, le pyrophosphate de manganese et certaines poudres 
metalliques telles que les poudres d'argent ou d'aluminium. 

Les pigments organiques sont choisis par exemple parmi le rioir de 
30 carbone, le thioindigo ou le rouge flaming. 

Les pigments composites utilisables selon la presente invention 
englobent notamment les laques, c'esM-dire des sels de certains metaux 
(calcium, baryum, aluminium, strontium, zirconium et leurs melanges) de 
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colorants organiques acides, immobilises sur un support organique tel que la 
colophane, ou sur un support mineral tel que Talumine, le sulfate de baiyum, le 
carbonate de calcium, le talc, l'argile, l'oxyde de zinc, le dioxyde de titane et 
des combinaisons de ceux-ci. On peut citer k titre d'exemple de telles laques, le 
sel de calcium du rouge lithol B sur colophane et sulfate de baiyum (D&C Red 
n° 7 calcium lake), le sel ^aluminium de la tartrazine sur alumine (FD&C 
Yellow n° 5 aluminium lake), le sel d'aluminium de l'eosine sur alumine et 
dioxyde de titane (D&C Red n° 21 aluminium lake), le sel d'aluminium de la 
phloxine B sur alumine (D&C Red n° 27 aluminium lake), le sel d'aluminium 
du jaune brillant FCF sur alumine (FD&C Yellow n° 6 aluminium lake) et le 
sel d'aluminium de bleu brillant sur alumine (FD&C Blue n° 1 aluminium 
lake). 

Si nScessaire, les pigments colores decrits ci-dessus peuvent 6tre 
15 enrobes par difiKrents materiaux choisis par exemple parmi les silicones, les 
acides amines ou les composes fluores. Un tel enrobage peut Stre utile, voire 
necessaire, pour ameliorer la compatibilite des pigments avec certaines bases 
cosmetiques et stabiliser les dispersions obtenues au cours du temps. 

20 Cette grande variety de pigments utilisables seuls ou en combinaison 

pour la coloration des compositions transparentes ou translucides permet 
d'obtenir une infinite de nuances et permet ainsi, notamment dans le cas de 
bases cosm6tiques lipophiles anhydres, de surmonter Tinconvenient de la 
gamme restreinte de couleurs disponibles pour les compositions contenant des 

25 colorants solubles dans la base. 

Un autre avantage des compositions cosmdtiques transparentes ou 
translucides de la pr6sente invention est lie k la taille des particules du ou des 
pigments color6s utilises. : 
30 En effet, la taille moyenne de particules des pigments utilises selon la 

presente invention est superieure k 100 nm et de preference superieure k 
200 nm. 
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Les pigments colords utilises ne presentent par consequent pas les 
probl&nes d'instabilite de l'etat disperse des compositions cosmetiques de Tart 
anterieur contenant des nanopigments ayant une taille inferieure a 100 nm. 

Les pigments ainsi disperses ne necessitent pas un broyage aussi 
5 pousse, done aussi long et coftteux, que des pigments de taille inferieure a 100 
nm. 

Les dispersions transparentes ou translucides colorSes par les pigments 
indiqu6s ci-dessus ayant une taille moyenne superieure a 1 00 nm presentent 
une stability k long terme satisfaisante et ne necessitent que de faibles quantites 
10 d'agent dispersant, voire pas d'agent dispersant du tout 

La quantity de pigments utilisee dans les compositions cosmetiques 
transparentes ou translucides colorees de la presente invention depend de 
certains paramdtres tels que la nature, la taille moyenne et le pouvoir colorant 
15 des particules de pigment, la nuance, la transparence et l'intensite de couleur 
recherchees ou encore la nature chimique de la base cosmetique utilisee. II 
s'agit le plus souvent de trouver le meilleur compromis entre une turbidite 
minimale et une intensite de couleur maximale. 

20 D'une maniere generate, la concentration du ou des pigments colords 

dans les compositions cosmetiques transparentes ou translucides de la presente 
invention est inferieure a 0,03 % en poids et de preference inferieure 4 0,01 % 
en poids, rapportee a la composition cosmetique finale. 

Dans un mode de realisation de la presente invention, les compositions 

25 cosmetiques transparentes ou translucides contiennent au plus 0,001 % en 
poids de pigment colore. 

On entend par compositions transparentes ou translucides selon la 
presente invention des compositions presentant une turbidite, mesuree selon la 
30 la methode decrite ci-apres, inferieure k 800 NTU (Nephelometric Turbidity 
Units) et de preference inferieure a 500 NTU. 

On mesure la turbidite k l'aide d'un turbidimetre module 2100 P de la 
soci6te HACH k temperature ambiante (20 k 25 °C). Les tubes utilises pour la 



WO 02/47606 



PCT/FR01/03941 



5 



mesure sont references AR 397 A cat 24347-06. L'etalonnage de l'appareil se 
fait par des suspensions de formazine de differentes concentrations. 

On peut utiliser comme base cosmetique transparente ou translucide 
pour la preparation des compositions cosmetiques transparentes ou 
translucides color6es de lapresente invention n'importe quelle base cosmetique 
connue pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de transparence indiquees 
ci-dessus. II va en effet de soi que la base cosmetique utilisee, exempte de 
pigments colores, devra presenter une transparence ou translucidite sufBsante 
pour que la valeur de la turbidite de la composition finale colore par des 
pigments ne depasse pas les valeurs limites indiqude ci-dessus. 

La base cosmetique transparente ou translucide peut Stre une phase 
hydrophile ou lipophile, de consistance liquide, epaissie, geiifiee, pateuse ou 
solide. II peut s'agir par exemple d'une emulsion eau-dans-huile, d'une 
emulsion huile-dans-eau, d'un gel solide, hydrophile ou lipophile, d'un gel 
souple, d'une lotion huileuse. 

De preference, la base de la composition est sous forme d'un gel plus 
ou moins rigide, aqueux ou huileux. Plus spetialement, ce gel est un gel rigide, 
presente en coupelle ou en stick, de preference en stick et sous forme anhydre. 

La base lipophile peut itre une phase grasse liquide a temperature 
ambiante telle que celles classiquement utilisdes en cosmetique. Cette phase 
25 grasse peut contenir des huiles polaires et/ou des huiles apolaires. 

En particulier, les huiles polaires de l'invention sont : 
- les huiles veg£tales hydrocarbon6es a forte teneur en triglycerides 
constitues d' esters d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent 
30 avoir des longueurs de chaines variees de C 4 a C 24 , ces dernieres pouvant 6tre 
lineaires ou ramifiees, satur6es ou insaturees-; ces huiles sont notamment les 
huiles de germe de ble, de mais, de tournesol, de karite, de ricin, d'amandes 
douces, de macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzerne, de pavot, de 
potimarron, de s6same, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de 
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raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d' olive, de seigle, de 
carthame, de bancoulier, de passiflore, ou de rosier muscat ; ou encore les 
triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe 
Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 
5 et 818 par la soci&e Dynamit Nobel ; 

- les huiles de synthese ou esters de synthese de formule RaCOORb 
dans laquelle R a represente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifie' 
comportant de 1 a 40 atomes de carbone et R b represente une chaine 
hydrocarbonee, notamment ramifiee, contenant de 1 a 40 atomes de carbone a 

10 condition que Ra + R b soit £ 10, comme par exemple Phuile de Purcellin 
(octanoate de cetostearyle), l'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en 
Cn a C15, le myristate d'isopropyle, le palmitate de 2-ethylhexyle, l'isostearate 
d'isostearyle, les octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de 
polyalcools ; les esters hydroxyles comme le lactate d'isostSaryle, le malate de 

15 di-isdstearyle ; et les esters du pentaerythritol ; 

- les ethers de synthese ayant de 1 0 a 40 atomes de carbone ; 

- les alcools gras en C 8 a C 26 comme l'alcool oleique ; 

- les acides gras en C 8 a C 26 comme l'acide oleique, linolenique et 
linoldique ; et 

20 - leurs melanges. 

Les huiles apolaires selon 1' invention sont en particulier les huiles 
siliconees telles que les polydimethylsiloxanes (PDMS) volatils ou non, 
lin6aires ou cycliques, liquides a temperature ambiante ; les 

25 polydimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle.ou alcoxy, lateraux 
et/ou en bout de chaine, groupements ayant chacun de ! 2 a' 24 atomes de 
carbone ; les silicones phenylees comme les phenyltrimethicones, les 
phenyldimethicpnes, les phenyltrimethylsiloxydiphenylsiloxanes, les 
diphenyldimethicones, les diphenylmethyldiphenyltrisiloxanes, les 2- 

30 phenyiethyltrimethylsiloxysilicates ; les hydrocarbures lineaires ou ramifies 
d'origine synthetique ou minerale, volatils ou non, tels que les huiles de 
paraffine volatiles (isoparaffines comme l'isododecane) ou non volatiles, et 
leurs derives, la vaseline, la lanoline liquide, les polydecenes, le polyisobutene 
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hydrog6ne tel que l'huile de Parleam, le squalane ou l'huile d'arara ; et leurs 
melanges. 

De preference, les huiles sont des huiles apolaires et plus specialement 
5 une huile ou un melange d'huiles du type hydrocarbon^ d'origine min^rale ou 
synthetique, choisies en particulier parmi les alcanes cbmme l'huile de 
Parieam, les isoparaffines comme Pisododecane, le squalane et leurs melanges. 
Avantageusement, ces huiles sont associees a une ou plusieurs huiles de 
silicones phSny lees . 

10 

De preference, la phase grasse liquide contient au moins une huile non 
volatile choisie en particulier parmi les huiles hydxocarbon6es d'origine 
mindrale, vegetale ou synthetique, les esters ou ethers de synthase, les huiles 
de silicone et leurs melanges. 

15 

La phase grasse liquide totale represente, en pratique, de 5 k 99,95 %, 
de preference de 10 a 80%, et mieux de 20 k 75 % du poids total de la 
composition. 

Cette phase grasse est avantageusement structuree par un gelifiant de 
20 phase grasse comme 

(a) les polyamides geiifiants, notamment de masse moieculaire inferieure a 
100 000 et de preference inferieure k 50 000, par exemple de masse 
moieculaire allant de 2000 a 20 000, comportant dventuellement des 
groupements alkyle lateraux ou en bout de chaine, ayant de 8 a 120 

25 atomes de carbone et de preference de 12 k 60 atomes de carbone, 

(b) les galactomannanes hydrophobes comportant notamment de 1 k 6, et de 
preference de 2 k 4 groupes OH, par motif ose, substitues par un groupe 
alkyle en Ci^, de preference en Ci. 3 , 

(c) les silices hydrophobes pyrogenees, 

30 (d) et les associations de ces agents geiifiants. 

Les polyamides geiifiants sont par exemple les resines polyamides 
resultant de la condensation d'un acide dicarboxylique aliphatique et d'une 
diamine, incluant les composes ayant plus de 2 groupes carboxyle et plus de 2 
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groupes amine, les groupes carboxyle et amine de motifs unitaires adjacents 
etant condenses par une liaison amide. Ces r&ines polyamides sont notamment 
celles commercialisdes sous la marque Versamid® par les societes General 
Mills, Inc. et Henkel Corp. (Versamid® 930, 744 ou 1655) ou par la society 
5 Olin Mathieson Chemical Corp., sous la marque Onamid® notamment 
Onamid® S ou C. Ces resines ont une masse moieculaire moyenne en poids 
allant de 6000 a 9000. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se 
rdf&er aux documents US-A-3645705 et US-A-3 148125. Plus spdcialement, 
on utilise les Versamid® 93 0 ou 744. 

10 

On peut aussi utiliser les polyamides vendus par la societe Arizona 
Chemical sous les references Uni-Rez (2658, 2931, 2970, 2621, 2613, 2624, 
2665, 1554, 2623, 2662) et le produit vendu sous la reference Macromelt 6212 
par la societe Henkel. Pour plus ^information sur ces polyamides, on peut se 
1 5 r<§fi§rer au document US- A-5500209. 

Les polyamides peuvent etre aussi ceux resultant d'une 
polycondensation entre un diacide carboxylique comportant au moins 32 
atomes de carbone (notamment de 32 a 44 atomes de carbone) et une diamine 

20 ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de 2 a 36 atomes de 
carbone). Le diacide est de preference un dimere d'acide gras ayant au moins 
16 atomes de carbone comme Tacide oleique, linoieique ou linolenique. La 
diamine est de preference Pethyienediamine, Thexytenediamine ou 
l'hexam6thylenediamine. Si les polym&res comportent un ou deux 

25 groupemerits acide carboxylique tenninaux, il est avantageux de les est&ifier 
par un monoalcool ayant au moins 4 atomes de carbone, de preference de 10 a 
36 atomes de carbone, mieux de 12 a 24 et encore mietix de 16 a 24, par 
exemple 18 atomes de carbone. . 



30 



Ces polymeres sont plus specialement ceux decrits dans le document 
US-A-5783657 de la societe Union Camp. Chacun de ces polymeres satisfait 
notamment & la formule (I) suivante : 
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R 4 R 4 

(I) RrOi"C-R 2 -C-N-R3-N 
O O 



■jf-Rrfl-O-R, 

O O 

n 



dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le 
nombre de groupes ester repr^sente de 10 %' a 50 % du nombre total des 
5 groupes ester et amide ; chacun des symboles designe independamment un 
groupe alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment 
de 4 a 24 atomes de carbone; chacun des symboles R 2 represente 
inddpendamment un groupe hydrocarbone en C 4 a C 42 a condition que 50 % 
des groupes R 2 representent un groupe hydrocarbone en C 30 a C 42 ; chacun des 

10 symboles R 3 represente independamment un groupe organique pourvu d'au 
moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou 
plusieurs atomes d'oj^gene ou d'azote ; et chacun des symboles R4 represente 
independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en Ci a C10 ou une 
liaison directe a R 3 ou a un autre R4 de sorte que l'atome d'azote auquel sont 

15 lies a la fois R 3 et R, fasse partie d'une structure h^terocyclique definie par R4- 
N-R 3 , avec au moins 50 % des R4 representant un atome d'hydrogene. 

Dans le cas particulier de la formule (I), les chaines grasses terminales 
6ventuellement fonctionnalisees au sens de 1' invention sont des chaines 
20 tenmnales liees au dernier heteroatome, ici l'azote, du squelette pblyamide. 

En particulier, les groupes ester de la formule (I), qui font partie des 
chaines grasses terminales el/ou laterales au sens de l'invention, representent 
de 15 a 40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 
25 35 %. De plus, n repr&ente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5 
et de preference superieur a 2. 

De preference, Rx est un groupe alkyle en C i2 a C 22 et plus 
preferentiellement en C i6 a C 22 . Avantageusement, R 2 peut 6tre un groupe 
hydrocarbone (alkyiene) en C 10 a C 42 . De preference, 50 % au moins et plus 
30 preferentiellement au moins 75 % des symboles R 2 sont des groupes ayant de 
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30 a 42 atomes de carbone. Les autres symboles R 2 sont des groupes 
hydrogens en C 4 a Ci 9 et mSme en C 4 a C n . De preference, R 3 represente un 
groupe hydrocarbon6 en Q i C 36 ou un groupe polyoxyalkyiene et R4 
represente un atome d'hydrogene. Plus preferentiellement, R 3 represente un 
5 groupe hydrocarbone en C 2 a Ci 2 . 

Les groupes hydrocarbones peuvent Stre des groupes lineaires, 
cycliques ou ramifies, satunSs ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et 
alkylene peuvent 8tre des groupes lineaires ou ramifies, saturgs ou non. 

10 

Selon 1'invention, la structuration de la phase grasse liquide est 
obtenue de preference a l'aide d'un ou plusieurs polymeres de formule (I). En 
general, les polymeres de formule (I) ,se presentent sous forme de melanges de 
polymeres, ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese 
1 5 correspondant a un compose" de formule Q) ou n vaut 0, c*est-a-dire un diester. 

Ces polymeres presentent du fait de leur (s) chaine (s) grasse (s), une 
bonne solubility dans les huiles et done conduisent a! des compositions 
macroscopiquement homogenes meme avec un taux 6lev€ (au moins 25%) de 
20 polymere, contrairement a des polymeres exempts de chaine grasse. 

Comme polymeres structurants preferes de formule (I) utilisables dans 
l'invention, on peut titer les polyamides modifies par des chaines grasses 
laterales et/ou des chaines grasses terminales ayant de 8 a 120 atomes de 
25 carbone et notamment de 12 a 68 atomes de carbone, les chaines grasses, 
terminales etant li£es au squelette polyamide par des groupes ester. De 
preference, ces polymeres comportent une chaine grasse a chaque extremite du 
squelette polymerique et en particulier du squelette polyamide. 

30 A titre d'exemples de polyamides structurants de formule (I) 

utilisables dans la composition selon l'invention, on peut citer les produits 
commerciaux vendus par la societe Arizona Chemical sous les noms 
Uniciear® 80 et Uniclear® 100. lis sont vendus respectivement sous forme de 
gel a 80 % (en matiere active) dans une huile minerale et a 100 % (en matiere 
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active). lis ont un point de ramollissement de 88 a 94°C. Ces produits 
commerciaux sont un melange de copolymeres d'un diacide en C 36 condense 
sur rethylenediamine, de masse moleculaire moyenne en poids respectivement 
d'environ 600 ou 4000. Les groupes ester terminaux r6sultent de 
5 l'esterification des terminaisons d'acide restantes par l'alcool cetylique ou 
stearylique ou leurs melanges (appelds aussi alcool cetylsteaiylique). 

Les galactomannanes sont en particulier des derives ethyles de guar 
ayant notamment un degre de substitution de 2 k 3, tels que ceux 
10 commercialisms par la society AQUALON sous les denominations N-Hance- 
AG-200® ou N-Hance-AG-50®. 

La silice pyrogende present? de preference une tattle, de particules 
pouvant etre nanometrique k micrometrique, par exemple allant d'environ de 5 
15 d 200 nm. 

Les silices pyrogenees peuvent §tre obtenues par hydrolyse a haute 
temperature d'un compose volatil du silicium dans une flamme oxhydrique, 
produisant une silice finement divis6e. Ce proc6de permet notamment 

20 d'obtenir des silices hydrophiles qui presentent un nombre important de 
groupements silanol a leur surface. De telles silices hydrophiles sont par 
exemple commercialisees sous les denominations AEROSIL 130® "AEROSIL 
200® AEROSIL 255®, AEROSIL 300®, AEROSIL 380® par la society 
Degussa, ou sous les denominations CAB-O-SIL HS-5®, "CAB-O-SIL EH-5®, 

25 CAB-O-SIL LM-130®, CAB-O-SIL MS-55® et CAB-O-SIL M-5® par la 
societe Cabot. ' 

II est possible de modifier chimiquement la surface de ladite silice, par 
une reaction chimique reduisant le nombre de groupes silanol. On peut 
30 notamment substituer des groupes silanol par des groupements hydrophobes et 
obtenir ainsi une silice hydrophobe. Les groupements hydrophobes peuvent 
etre: 

- des groupements trimethylsiloxy, qui sont notamment obtenus par 
traitement de silice pyrogenee en presence de l'hexamethyldisilazane. Des 
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silices ainsi traitees sont d6nommees "Silica silylate" selon le GTFA (6^ 
edition, 1995). Elles sont par exemple commercialisms sous la denomination 
AEROSIL R812® par la societe Degussa, et sous la denomination CAB-O-SIL 
TS-530® par la societe Cabot. . 
5 -des groupements dimethylsilyloxy ou polydimethylsiloxane, qui sont 

notamment obtenus par traitement de silice pyrogenee en presence de 
polydimethylsiloxane ou du dimethyldichlorosilane. Des silices ainsi traitees 
sont denommees "Silica dimethyl silylate" selon le CTFA (6*"" Edition, 1995). 
Elles sont par exemple commercialisees sous les denominations AEROSIL 
10 R972® et AEROSIL R974® par la society Degussa, et sous les denominations 
CAB-O-SBL TS-610® et CAB-O-SIL TS-720® par la society Cabot. 

- des groupements issus de la reaction de la silice pyrog6n6e avec des 
alcoxysilanes ou des siloxanes, Ces ; silices traitees sont par exemple celles 
vendues sous la reference AEROSIL R805® par la societe Degussa. 

15 

Pour obtenir xm gel aqueux, on peut utiliser tout gelifiant de phase 
aqueuse du type derive de cellulose tel que Thydroxyethylcellulose et la 
carboxymethylcellulose ou derive acrylique comme les copolymeres d'acide 
acrylique et d'acrylates d'alkyle en Ci Q . 309 reticules, par exemple la serie des 
20 PEMULEN^et le CARBOPOL®980 commercialises par la societe 
GOODRICH, les derives d'argile du type sodium-magnesium silicate comme 
la LAPONITE XLS ou XLG commercialisee par la societe LAPORTE et les 
associations de ces geiifiants. Le gel aqueux peut Stre un gel a base d'eau ou k 
base d'un melange hydroalcoolique. 

25 

Le gelifiant represente de 0,05 a 90 % en poids, de preference de 2 a 
60 % en poids et en particulier de 5 a 40 % en poids, du poids total de la 
composition cosmetique coloree. 

30 Comme explique ci-dessus, le choix d'une faible fraction (moins de 

0,03 % en poids) de pigments colons insolubles dans la base cosmetique ayant 
les dimensions particulieres indiquees ci-dessus se tiraduit par des avantages 
particuli&rement interessants dans le cas d'une base lipophile anhydre, c r est-&- 
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dire d'une base ne permettant pas la dissolution de colorants solubles 
hydrophiles. 

Dans un mode de realisation prefere de Tinvention, 1 la base cosm&ique 
est par consequent une base lipophile anhydre. 

5 

Les compositions cosmetiques transparentes ou translucides color6es 
selon la presente invention peuvent contenir, en plus des pigments colons 
decrits ci-dessus, un ou plusieurs pigments blancs tels que le dioxyde de titane, 
le dioxyde de zirconium, le dioxyde de cerium ou l'oxyde de zinc. 

10 

Les compositions cosmetiques transparentes ou translucides colordes 
selon la presente invention peuvent contenir en outre des additifs utilises 
habituellement dans le domaine cosm&ique, tels que par exemple les agents 
dispersants, les parfums, les filtres solaires, les conservateurs, les agents anti- 
15 oxydants ou les principes actifs cosmetiques, k condition bien entendu que 
l'addition de ces constituants facultatifs n'altere pas les propriety de 
transparence ou de translucidite inh6rentes aux compositions cosmetiques de la 
presente invention. 

20 La presente invention est illustree a l'aide des exemples suivants. 
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Exemnle 1 

5 On prepare un baume a levres transparent colors a partir des 

ingredients suivants : 

Uniclear® 100* 25% 

Octyldodecanol 10 % 

Oxydes defer 0,0006% 

10 Solsperse® 21000** 0,00002% 

parfum 4 % 

Huile de Parteam qsp 100 % en poids 

15 * condensat d'un diacide . en hy drogene et d'ethylenediamine, esterifle" par 
l'alcool stearylique (masse molaire environ 4000) commercialise par la society 
ARIZONA CHEMICAL 

**agent dispersant commercialise par la societe AVECIA Pigments and 
Additife 

20 

On prepare une dispersion des pigments dans l'huile de Parleam en 
presence de l'agent dispersant. On incprpore cette dispersion dans les autres 
ingredients (Uniclear® 100 et octyldodecanol) chauffes a 100 °C en maintenant 
le m61ange sous faible agitation pendant 30 minutes. Apres coulee dans des 
25 moules et refroidissement a temperature ambiante, on obtient une composition 
solide de couleur beige rose" presentant une turbidit6 de 87,3 NTU. 
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Exemple 2 

On prepare un gel parfiimant anhydre transparent color6 pour le corps 
5 en melangeant les ingredients suivants : 



15 



20 



Resine de silicone de type KSG 6* 43 o/ 0 

Pentacyclodim&hicone 43 % 
Laque d'aluminium de bleu brillant FCF 

10 sur alumine (12/88) (Blue 1 lake) o,001 % 

Solsperse 21000** 0,000025 % 

Parfum 4 % 
HuiledeParleam qsp. 100% enpoids 



*commercialisee.par la societe Shin Etsu 

**agent dispersant commercialism par la soctete AVECIA Pigments and 
Additife 

Le gel obtenu est de couleur bleue et presente urie turbidite de 
39,6 NTU. 



25 
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REVENDICATIONS 

1. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree, 
caracterisee par le fait qu'elle presente une turbidity inferieure a 800 NTU et 
qu'elle contient, dans une base cosmetique transparente ou translucide, une 

5 quantite inferieure a 0,03 % en poids, rapportee a la composition cosmitique 
finale, d f au moins un pigment colore, insoluble dans la base cosmetique, ayant 
une taille moyenne de particules superieure a 100 nm. 

2. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
la revendication 1, caracterisee par le fait que le ou les pigments ont une taille 

10 moyenne de particules superieure k 200 nm. 

3. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que la concentration du ou des 
pigments colons est inferieure a 0,01 % en poids rapportee k la composition 
cosmetique finale. 

15 4. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 

la revendication 3, caracterisee par le fait que la concentration du ou des 
pigments colores est au plus egale k 0,001 % en poids rapportee a la 
composition cosmetique finale. 

5. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
20 Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle 

presente une turbidite inferieure a 500 NTU. 

6. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le 
ou les pigments sont choisis parmi les pigments organiques, mineraux ou 

25 composites. 

7. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
la revendication 6, caracterisee par le fait que les pigments mineraux sont 
choisis parmi les oxydes de fer, Toxyde de chrome, Fhydrate de chrome, les 
outremers (polysulfures ^aluminosilicates), le bleu de cobalt, le bleu de Prusse 

30 (ferrocyanure ferrique), le violet de manganese, le pyrophosphate de' 
manganese et des poudres metalliques telles que les poudres d'argent ou 
d'aluminium. 
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8. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
la revendication 6, caracterisee par le fait que les pigments organiques sont 
choisis parmi le noir de carbone, le thioindigo et le rouge flaming. 

9. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
5 la revendication 6, caracterisee par le fait que les pigments composites sont 

choisis parmi les laques ou sels de calcium, baryum, aluminium, strontium, 
zirconium et leurs melanges, de colorants organiques acides immobilises sur 
un support organique ou mineral. 

10. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
10 la revendication 9, caracterisee par le fait que les laques sont choisies parmi le 

sel de calcium du rouge lithol B sur colophane et sulfate de baryum (D&C Red 
n° 7 calcium lake), le sel d'aluminium de la tartrazine sur alumine (FD&C 
Yellow n° 5 aluminium lake), le sel d'aluminium de l'eosine sur alumine et 
dioxyde de titane (D&C Red n° 21 aluminium lake), le sel d'aluminium. de la 
15 phloxine B sur alumine (D&C Red n° 27 aluminium lake), le sel d'aluminium 
du jaune brillant FCF sur alumine (FD&C Yellow n° 6 aluminium lake) et le 
sel d'aluminium de bleu brillant sur alumine (FD&C Blue n° 1 aluminium 
lake). 

1 1 . Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
20 Tune quelconque des revendications prScedentes, caracterisee par le fait que 

les pigments colons sont enrobes par des materiaux choisis parmi les 
silicones, les acides amines et les composes fluores. 

12. Composition cosmetique transparente ou translucide colore seion 
Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, caracterisee par le fait qu'elle 

25 contient en outre un ou plusieurs pigments blancs choisis parmi le dioxyde de 
titane, le dioxyde de zirconium, le dioxyde de cerium et l'oxyde de zinc. 

13; Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
Tune quelconque des revendications pr£cddentes, caracterisee par le fait que la 
base cosmetique transparente ou translucide est choisie parmi les gels aqueux 

30 ou huileux, notamment sous forme de sticks. 

14. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
l'une quelconque des revendications 1 & 12, caracterisee par le fait que la base 
cosmetique transparente ou translucide est une base cosmetique lipophile 
anhydre. 
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15. Composition cosmetique coloree selon Tune quelconque des 
revendications pr6cedentes, caracterisee par le fait que la base cosmetique 
transparente ou translucide est un gel anhydre forme d'une phase grasse liquide 
k temperature ambiante comprenant des huiles polaires et/ou apolaires 

5 structure par un geiifiant de phase grasse choisi parmi les silices pyrog&ides 
hydrophobes, les poly amides geiifiants, les galactomannanes hydrophobes, et 
leurs melanges. 

16. Composition cosmetique coloree selon la revendication 15, 
caracterisee par le fait que les polyamides geiifiants correspondent k la formule 

10 (I): 



^4 ^ 

(I) R r O+-C-R 2 -C-N-R 3 -N- 

W 1 II ■ II 3 

O O 



C— R 2 -C— O— R x 



J n 



dans laquelle n d&igne un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de 
groupes ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et 
amide ; chacun des symboles designe independamment un groupe alkyle ou 

15 alc£nyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes 
de carbone ; chacun des symboles R2 represente independamment un groupe 
hydrocarbone eh C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R 2 representent uri 
groupe hydrocarbone en C 30 k C 42 ; chacun des symboles R 3 represente 
independamment im groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de 

20 carbone, d'atomes d'hydrog&ae et optionnellement d'un ou plusieurs atomes 
d'oxyg&ne ou d 5 azote ; et chacun des symboles R4 represente independamment 
un atome d'hydrog&ae, un groupe alkyle en Ci k C XQ ou une liaison directe a R 3 
ou k un autre R4 de sorte que P atome d'azote auquel sont lies k la fois R 3 et R4 
fasse partie d'une structure heterocyclique definie par R4-N-R 3s avec au moins 

25 50 % des R4 representant un atome d'hydrogene. 

17. Composition cosmetique transparente ou translucide coloree selon 
Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu ! elle 
contient en outre des additifs physiologiquement acceptables choisis parmi les 
agents dispersants, les parfums, les filtres solaires, les conservateurs, les agents 

30 . anti-oxydants et les principes actifs cosmetiques. 



